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ABSTRACT: 

CHG DATE=19990617 STATUSsO> The invention relates to a closed feeder for 
compact feeding of metal castings, consisting of a hollow body made of 
insulating material and/or material reacting exothermaliy under the influence 
of the casting melt, having an inner chamber and, adjoining the latter, a neck 
which tapers towards the casting. The wall thickness is greater in the area of 
the neck than in the upper area. <IMAGE> 
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Ola Erflndung betrifR einen geschlossenen Spelser zum 
DIchtspeisen von metalPschen GuBstQcken, bestehend aus 
einem Hohlkdrper aus tsoilerendem und/oder unter dam 
Einflu3 der Giefischmeize exotherm reagierendem Material 
mit ernem (nnenraum und einem sich daran anschlteBenden, 
zum GuBstUck hin verjungenden Hals. Im Beretch des Halses 
ist die Wanddicks grdBer als im oberen Berelch. (31 1 3 229) 
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Pa tentansprUche 



1. Geschlossener Speiser zum Dichtspeisen von metallischen 
GuBstUcken, bestehend aus einem HohlkOxper aus isolieren- 
dem und/oder unter dem BinfluB der GieBschmelze exotherm 
reagierendem Material mit einem Innenraum und einem sich 
daran anschlieBenden, zum GuBstlick hin verjungenden Hals, 
wobei vorzugsweise an dessen zum GuBstuck hingerichteten 
£nde eine nach innen vorstehende einstiickige umlaufende, 
vorne scharfkantlge Leiste als Abschlagkern angeordnet 
istr dadurch gekennzelchnet, 
daB im Bereich des Halses (13) die Wanddicke grdBer ist 
als im oberen Bereich. 

2. Speiser nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi im Bereich des Halses (13) 
die AuBenflSche (16) im wesentlichen zylindrisch ist. 

3. Speiser nach den AnsprUchen 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Innenraum (12) 
oberhalb des Halses (13) halbkugelf5rmig ist. 

4. Speiser nach den AnsprUchen 1 und 2, .dadurch 
gekennzeichnet, daB der Innenraum (12) 
oberhalb des Halses zylindrisch ist und in der Decke (18) 
des Hohlk5rpers eine Vielzahl von in den Innenraum hin- 
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einragende Zapfchen (12 angeordnet sind. 

Speiser nach den AnsprUchen 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet , daB sein unterer Sufierer 
Rand eine Abschragung (17) hat. 
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"Speiser" 

Die Erfindung betrifft einen geschlossenen Speiser zum 
Dichtspeisen von metallischen GuBstiicken, bestehend aus 
einem Hohlkarper aus isolierendem und/oder unter dem Ein- 
flufl der Giefischmelze exotherm reagierendem Material mit 
einem Innenraum und einem sich daran anschlieBenden, zum 
GuBstUck hin verjungenden Hals, wobei vorzugsweise an 
dessen zum GuBstUck hingerichteten Ende eine nach innen 
vorstehende einstuckige umlaufende, vorne scharfkantige 
Leiste als Abschlagkern angeordnet ist. 

Speiser der vorgenannten Ausbildung haben eine gleichblei^ 
bende Wanddicke. Dadurch ergibt sich, daB Speiser dieser 
Ausbildung im oberen Bereich einen grSBeren Durchmesser 
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als im unteren Bereich haben oder mit anderen Worten deren 
AuBenflSche an dem am Formhohlraum fUr das GuBstiick anzu- 
setzenden Bereich eine Einschniirung haben, die verschiedene 
Nachteile hat* Zunfichst kttnnen solche Speiser nicht nach- 
traglich in Ausnehmungen eingesetzt werden. Auch haben sie 
den Nachteil/ daB belni Verdichten des den Speiser umgeben- 
den Formsandes die Verdichtungskraf te sich nicht voll auf 
den eingeschniirten Bereich iibertragen und der dort vorhan- 
dene Formstoff dann keine ausreichende Festigkeit hat. Bin 
weiterer Nachteil ist, daB durch die nur geringe Wanddicke 
im Bereich des Halses dessen vorzeitige Erstarrung statt- 
f indet . 

Die Erfindung geht von der Aufgabe aus, einen geschlossenen 
Speiser zu schaffen, der die vorerwdhnten Nachteile nicht 
aufweist, ein nach tragi iches Einsetzen in Ausnehmungen von 
unten gestattet/ eine ausreichende Verdichtung des Form- 
stoffes im Bereich des Speiserhalses gewShrleistet, sich 
bisherigen Speisern gegenUber durch hohere Festigkeit aus- 
zeichnet sowie ein vorzeitiges Erstarren der Metallschmelze 
im Speiserhals bzw. Anschnitt verhindert. 

Zur Losung dieser Aufgabe wird bei einem geschlossenen 
Speiser nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 vorgeschlagen, 
daB im Bereich des Halses die Wanddicke gr56er ist als im 
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oberen Bereich^ Durch diese gr56ere Wanddicker die vorteil- 
haft nach einem weiteren erf indungsgemSlBen Merkmal im Be- 
reich des Halses zu einer im wesentlichen zylindrischen 
AufienflSche fuhrt, wird erreicht, dafl im Bereich des Halses 
bei Ausbildung des SpeiserhohlkrSpers aus isolierendem 
Material eine sehr hohe Isolation oder bei Ausbildung als 
exotherm reagierendes Material eine lang anhialtende und/oder 
besonders starke Aufheizung stattfindet. Gleich gUnstige 
Eigenschaften sind auch vorhandenr bei einem Material , das 
ssunSchst exotherm reagiert und anschlieflend stark isoliert, 

pie erf indungsgemSBe L^sung fiihrt auch zu einer erh5hten 
Festigkeit des Formstoffes im Bereich des Speiserhalses. 

Die Erfindung ist in der Zcichnung beispielhaft darge- 
stellt, Es zeigen: 

Pig. 1 einen vertikalen Schnitt durch einen Speiser mit 
kugelformigem Innenraum, 

Fig. 2 einen Speiser im vertikalen Schnitt mit einem 
zylindrischen Innenraum oberhalb des Speiser- 
halses. 

Der Speiser 10 nach Fig. 1 hat den kugelf5rmigen Innenraum, 
der nach der Darstellung in Fig. 1 gebildet worden ist 
durch einen Kfirper 11 aus Schaumkunststof f als Bestandteil 
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der Form. Zum Herstellen des Spelsers 10 Oder als Bestand- 
teil -des Speisers 10, well dieser Schaumkunststof f bei der 
Anwendung des Speisers durch das in diesen einfliefiende 
fliissige Metall in bekannter Weise vergast wird. Unter- 
halb des somit halbkugelfbrmigen oberen Bereiches 12 ist 
der Hals 13 vorhanden, der sich in Richtung zum GuBstUck 
hin verjCingt. An seinem zum Guflsttick hin gerichteten Ende 
ist er mit einer bekannten einstuckigen umlaufenden, vorne 
scharfkantigen Leiste 14 versehen, die einen Abschlagkern 
bildet. In den oberen Hohlraum des Speisers ragt von dessen 
Decke her ein bekannter Williamskern 15 hinein. 

Im Bereich des Speiserhalses 13 ist die Wanddicke des Speiser: 
dicker als in sonstigen Bereichen^ Die AuflenflSche 16 ist 
dort im wesentlichen zylindrisch. Dadurch ist, wie Fig- 1 
im rechten Teil zeigt, die Wanddicke zum GuQstuck hin keil- 
fSrmig verbreitert- Eine in Fig. 1 im linken Bereich unten 
geringe Abschragung ist ohne Bedeutung. Sie dient der Ver- 
ringerung der Plache, mit der der Speiser am GuBstUck an- 
liegt. 

Fig- 2 zeigt einen Speiser 10^ dessen oberhalb des Speiser- 
halses 13 vorhandener Innenraum im wesentlichen zylindrisch 
ausgebildet ist. In diesen ragen von der Decke 18 aufgehende 
einstiickige Zapfen 19 hinein. 
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Auch der Speiser nach Fig. 2 kann im Hinblick auf seinen 
Innenraum in der Weise beschaffen sein, daB das exotherme 
Oder isolierende den K6rper bildende Material um einen 

Innenkern aus Schaumkunststof f geformt ist, wie das in 
Fig. 1 dargestellt ist. 
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